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avec un ringard en fer. On voit alors le zinc brûler avec une flamme vert-bleuâtre et des flocons de ZnO voler en l'air.
La fusion est très rapide; il ne reste plus qu'à ajouter l'Ai, au dernier moment et à brasser un instant. Puis on retire le creuset du four, on le décrasse et on coule.
Comme il a été dit ci-dessus, on ajoute avant l'addition d'AL métallique un peu de bronze Héroult pour en diminuer le stock.
On fait aussi, sur commande, des coussinets pour des compagnies de chemins de fer.
«
Ferro-aluminium. —Le ferro-aluminium, dont l'usine possède une réserve importante, provient du premier procédé Héroult. Le magasin en possède à des teneurs variant de 9 à 30 p. 100.
J'ai relevé sur les carnets d'analyse une teneur .en silicium variant entre 1,30 et 1,60 ou 2 p. 100 au maximum dans les débuts; à lafîn,on descend à une moyenne de 1 p. 100 et même jusqu'à 0,56 p. 100.
Prix de vente. — Le kilogramme d'AL se vend, à Froges, 30 francs jusqu'à 100 kilogrammes; de 100 à 500 kilogrammes, 25 francs le kilogramme, et 20 francs au delà de 500 kilogrammes.
NOTA. — A Froges on a fabriqué une soudure pour l'aluminium de Zn et Cu On l'a essayé avec du cadmium remplaçant le zinc, et l'on n'a pas réussi. Alliage Ar?', Ce/, Al. On a essayé un al liage ainsi composé :
Ni = 2,5 Cd= 2,5 Ai ^=95,0.
Cet alliage est blanc mat et se forge très bien à cbaud
USINE DE NEUHAUSEN
Cette usine est établie au pied même de la chute du Rhin, que le public place à tort à Schaffouse, à quelques kilomètres en amont.
C'est là que M. Héroult a fait faire les premières applications de son procédé de réduction de l'alumine par le courant électrique. Quelques temps après, M. Kiliani ayant fait connaître à Berlin un procédé quelque peu différent, les brevets des deux inventeurs furent réunis par la nouvelle société créée en 1888 sous le nom de : Aluminium-Industrie-Actien Gesellchafft, au capital de 10 millions, et à laquelle appartient l'usine actuelle de Neuhausen.
Le canton de Schaffouse a accordé à la société (février 1889), le droit d'opérer en amont de la chute du Rhin une prise de 20 mètres cubes par seconde, etusage dans lequel il aurait des avantages marqués sur le fer et sur l'acier.
